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A talalmany olyan vizkooldoszerre vonat- 
kozik, amelynek hatoanyaga 3—8 t6meg% 
sosav vizben.oldva es az oldat inhibitor- 
kent ossztomegere szamitva 0,1— 0.5 t% karb- 



amidot es 0,2—1,0 t% tiokarbamidot es 
0,5—1,5 t% hexametilen-tetraminbol alio inhi- 
bitor-kevereket tartalmaz. 



A talalmany targya haztartasi vizkooldo- 
szer. 

Ismeretes', hogy a termeszetes vizek kal- 
cium- es magneziumsokat, koztuk kalcium- 
es magnezium-hidrogen-karbonatot' tartal- 
maznak. Ezek a hidrogen-karbonatok nem 
stabilis vegyuletek, ho hatasara bomlanak, 
kalcium- es magnezium-karbonat alakjaban 
(vizko) kivalnak. Bomlasuk melegites nel- 
kiil, a vizek parolgasakor is bekovetkezik, 
es a vizfeliilet szelen csapadek valik le. 

A levalt vi'zko komoiy gondot jelent pel- 
daul haztartasokban, ahol a haztartasi 
edenyekrol es a keramia furdoszobaberende- 
zesekrol kell azt eltavolitani. 

A forgalomban levo haztartasi vizkooldo- 
szer hig vizes sav-oldatok, amelyek jol oldjak 
ugyan a vizkovet, azonban megtamadjak 
a haztartasi eszkozok femreszeit, es igy meg- 
rongaljak azokat. 

A talalmany feladata oiyan vizkooldoszer 
kidolgozasa, amely amellett, hogy jol oldja 
a vizkovet, a femeket nem vagy csak mi- 
nimalis mertekben korrodealja. 

Ezt a feladatot a talalmany ertelmeben 
egy olyan folyekony vizkooldoszerrel oldot- 
tuk meg, amely a vizko oldasara szolgalo 
3—8 t6meg% sosavon kivul inhibitorkent 
a keszitmeny ossztomegere szamitva 0,1 — 
0,5 t% karbamidot es 0,2—1,0 t% tiokarba- 
midot es 0,5—1,5 t% hexametilen-tetramint 
tartalmaz. 

A talalmany szerinti keszitmeny eloalH- 
tasat az alabbi peldakkal szemleltetjuk. 

I., t 
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1. pelda 

86,34 g vizben feloldunk, 1,00 g hexameti- 
len-tetramint, majd 0,40 g tiokarbamidot 
es 0,10 g karbamidot. Oldodas utan hoz- 
5 zaadunk 12,16 g 37 t6meg%-os sosav-ol'da- 
tot. 

2. pelda 

75,38 g vizben feloldunk 1,50 g hexameti- 

'0 len-tetramint, majd 1,00 g tiokarbamidot.es 
0,50 g karbamidot. Oldodas utan hozzaadunk 
21,62 g 37 t6meg%-os sosav-oldatot. 

A talalmany szerinti keszitmeny jol oldja 
a vizkovet, ugyanakkbr nem tamadja meg, 

15 illetve hosszabb erintkezes eseten is csak mi- 
nimalis mertekben korrodealja a femeket. 
Ennek igazolasara az alabbi kiserletsoroza- 
tot vegeztuk. 

Azonos feluletu es tomegii femlemezeket 

20 (vas, vorosrez, aluminium, krom es nikkel) 
6 oras idotartamra az 1. peldaban leirt mo- 
don eloallitott oldatba helyeztunk. Ennek eltel- 
tevel a lemezeket vfzzel, majd 5 t6meg%-os 
natrium-karbonat-oldattal, majd lijra vizzel 

25 leobli'tettuk.- Ezutan a lemezek mindket olda- 
lat 5 percig meleg levego rafuvatasaval to- 
megallandosagig szamitottuk, vegul le- 
mertuk. 

Osszehasonlitasul a kereskedelemben kap- 
30 hato Express vizkooldoszert (gyartja: Lakk 

metallkemia ISz. Szombathely) hasznaltuk, 

amely hatoanyagkent foszforsavat tartalmaz. 

A femlemezek tomegveszteseget 6 oras keze- 

les utan mertuk. 
35 A kapott eredmenyeket az alabbi I. tab- 

lazatban foglaljuk ossze: 

iblazat 



Vas Voros- Aluniini- Krom Nikkei 
rez um 

lemezek tomegvesztese; 

Talalmany 
szerinti 
vizkool- 
doszer 0,017 0,004 0,011 0,007 0,003 

Osszeha- 
sonlito 

. szer 0,182 0,120 0,232 0,135 0,113 



Lathato, hogy a talalmany szerinti keszit- 
meny sokkal kevesbe tamadja meg a femeket. 
mint az ismert vizkooldoszer. Ez kulono- 
sen a femszerelvenyekkel ellatott keramia 
furdoszobatargyak eseteben, valamint a haz- 
tartasi edenyek vizkomentesitese eseten jelen- 
tos. Igy a keszitmeny jol alkalmazhato haz- 
tartasi edenyekre. es keramia furdoszoba- 
targyakra lerakodott vizko eltavolitasara, ki- 
vetelt kepeznek a zomancozott femfelQletek, 
ezekre nem alkalmazhato. 



A talalmany szerinti keszi'tmenyben a karb- 
amid, tiokarbamid es a hexametilen-tetramin 
egyuttes alkalmazasa szinergetikus hatast 
eredmenyez, ezt az alabbi kfserletsorozattal 
igazoljuk. A ki'serletsorozatban hexameti- 
len-tetramin (A. oldat), tiokarbamid (B. ol- 
dat), karbamid (C. oldat), tiokarbamid es 
hexametilen-tetramin inhibitor-kombinacio 
(D. oldat), valamint tiokarbamid, karbamid 
es hexametilen-tetramin inhibitor kombina- 
cio (E. oldat) vedo hatasat hasonlitottuk 
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ossze sosav-oldatban. A fem|emezek kezele- 
set a fentiekben ismertetett modon vegez- 
tuk. ■ 
Az oldatok osszetetele: 

5 

A. oldat 

5.0 t% sosav 

1,0 t% hexametilen-tetramin 
94,0 t% viz 

10 

B. oldat 

5,0 t% sosav 
0,4 t% tiokarbamid 
94,6 t% viz 

15 

C. oldat 

5.0 t% sosav 



II. tablazat 



Vas Voros- Alumi- Krom Nikkei 
■ rez nium 







1 e m e 


z e k t 


6 m e g 


V e s z t 


e s e g e% 


A. 


oldat 


0,192 


0,195 


0,160 


0,14,3 


0, 114 


.B. 


oldat 


0,185 


0,120 


0,263 


0,115 


. 0,075 


c. 


oldat . 


0,424 ■ 


0,352 


• 0,445 


0,292 


0,253 . 


D. 


oidat 


0,169 


0,043 


0,103 


0,065 


0,047 . 


E. 


oldat 


0,017 


0,004 


0,011 


• 0,007 . 


0,003 



0,1 t% karbamid 
94,9 t% viz 

D. oldat 

5.0 t% sosav 

1.0 t% hexametilen-tetramin 
0,4 t% tiokarbamid 
93,6 t% viz 

E. oldat 

5,0 t% sosav 

1,0 t% hexametilen-tetramin 
0,4 t% tiokarbamid 
0.1 t% karbamid 
93,5^ t% viz 

A kiserletek eredmenyeit az alabbi II. tabla- 
zatban foglaltuk ossze. 



A kiserletsorozattal bizonyitottiik, hogy az 
ismert inhibitorok, a hexametilen-tetramin, 
a tiokarbamid es a karbamid sosav-oldat- 
bari a szokasos koncentracioban onmaguk- 
ban alkalmazva nem fejtenek ki megfelelo 
vedo hatast (1. A. oldat. B. oldat. C. oldat). 
A tiokarbamid es hexametilen-tetramin inhi- 
bitor-kombinacio alkalmazasa a femek korro- 
ziojat nagymertekben csokkentette (1. D. ol- 
dat). A tiokarbamid, a hexametilen-tetramin 
es a karbamid inhibitorok egyuttes alkal- 
mazasa (1. E. oidat) a femek tomegvesz- 
teseget kb. egy nagysagrenddel csokkentette., 
Ezt a nagymerteku javulast igen kis mennyi- 
segu (O.l t%) karbamid hozzaadasaval' er- 
tak el. Ilyen koncentracioju karbamid ada- 
golasa onmagaban veve szinte nem mutatott 



25 inhibicios hatast (1. C. oldat). A talalmany 
szerinti vizkooldoszerben a fenti anyagok 
egyuttes alkalmazasavaT elert jo inhibitor- 
hatast szinergetikus hatasra vezethetjiik 
vissza. 

40 

SZABADALMI IGENYPONT 

Haztartasi vizkooldoszer vas-, vorosrez-. 
aluminium-, krom- es nikkelfeluleteken le- 
rakodott vizko oldasara, amelynek hatoanya- 

^5 ga 3— 8 t6meg% sosav-oldat, azzal jellemez- 
ve, hogy az oldat ossztomegere szamitva 
0.1^0.5 t% karbamidbol. es 0,2—1,0 t% tio- 
karbamidbol es 0.5—1,5 t% hexametilen- 

„ -tetraminbol alio inhibitor-kevereket tar- 

^ talmaz. 
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